IN THE SPECIFICATION: 

Page 2, lines 13-14, amend the table as follows: 



Component 


% by weight 


Si02 


55 - 62 


AI2O3 


13 - 17 


B2O3 


0-2 


P2O5 


1.5 - 3 


Li20 


0-2 


NazO 


7-12 


K2O 


8-12 


MgO 


0-2 


CaO 


1 - <4 


BaO 


0-2 


Tb203 


0-3 


Me (IV)0, 


0.5 - 3 



Page 6: 

Please replace Table 1 as filed with Table 1 as attached 
hereto . 

Page 8, lines 1-10: 

A comparison of the tests shows that the thermal 
expansion coefficient of the glass ceramic according to the 
invention is controllable- Thus, a thermal expansion 
coefficient (TEC) in the range of 9.0 to 13.5 x 10"^^. 
preferably 10,5 t o 12 x 10'^ can be set. In comparison to the 
ceramics known from EP 0 622 342 Bl, which have either too low 
a TEC 11 X 10-VK) or a too high TEC U 16 x IO^Vk) , the 
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glass ceramic according to the invention can be set in the TEC 
range of 11.0 to 13.0 x IO'Vk for coating ceramics, which is 
especially important in the dental field. 



